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© Verfahren zum Herstellen eines wetterechten alubedampften Stoffes und danach hergestellter Markisenstoff 

(§) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
wetterechten aiuminiumbedampften Stoffes fur den Einsatz 
irn AuSenbereich. Bei dem Verfahren werden synthetische 
Game zu einem Stoff verwebt Der gewebte Stoff wird zum 
Entzug der Restfeuchte getrocknet AnschlieBend wird die 
Stoffoberflache mit Aluminium bedampft und der bedampf- 
te Stoff mit einer Ausrustung versehen, so daS der Stoff 0,2 
bis 2,5 Gew.-% Ruorcarbonharz hat, bezogen auf das 
Stoffgewicht. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen 
eines wetterechten aluminiumbedampften Stoffes fQr 
den Einsatz im AuBenbereich und und danach herce- * 
stellter Markisenstoff. 

Es ist bislang nicht gelungen, ein Verfahren bereit 
zusteilen, das die Herstellung von wetterbestandigen 
aluminiumbedampften Stoffen fur den AuBenbereich 
ermdglicht 

Die Erfindung hat somit zum Ziet, ein Verfahren zur 
Herstellung eines wetterechten aluminiumbedampften 
Stoffes fGr den Einsatz im AuBenbereich anzugeben. 

Dieses Ziel wird mit einem Verfahren gemaB An- 
spruch 1 erreicht Ein nach dem erfindungsgemaBen t5 
Verfahren hergestellter Markisenstoff ist Gegenstand 
des Anspruchs 12. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er- 
rmdung smd Gegenstand der zugehorigen UnteransprQ- 

ErfindungsgemaB wird durch eine Kombination be- 2 o 
stjmmter Verfahrensschritte und die Verwendung be- 
stimmter Materialien erreicht, daB der erhaltene alumi- 
niumbedampfte Stoff auch fur den AuBenbereich ein- 
setzbarist 

Hierzu wird ein wetterechtes synthetisches Gam ver- 25 
wendet, z. B. Acrylgarn oder modifiziertes Polyester- 
gam mit hochstmdglicher ReiBfestigkeit filr normal und 
schwer entflammbare Stoffe. 

Vor der Aluminiumbedampfung wird der Stoff mit 
einem anionaktiven Waschmittel auBerst sauber ausge- 30 
waschen und anschiieBend bis auf eine Restfeuchte von 
l°/o vorgetrocknet 

AnschiieBend wird der Stoff vollstandig getrocknet 
Dies wird vorzugsweise in einem Vakuumapparat ge- 
macht Die Restfeuchtigkeit, die sich noch auf oder in 35 
der Ware befindet, wird dabei voUsttadig entzogen. 
Nach dem Trocknungslauf folgt - vorzugsweise in der 
gieichen Maschine - die Aluminiumbedampfung. 

Der so erhaltene aluminiumbedampfte Stoff wird nun 
mit emer Ausrustung versehen, die Fluorcarbonharz 40 
aufweist Durch das Fluorcarbonharz wird der Stoff 61-, 
schmutz- und fettabweisend impragniert Diese Anti- 
Schmutzausrustung und Impragnierung bewirkt, daB 
die aluminiumbedampfte Oberflache den im AuBenbe- 
reich auftretenden Wetterbeeinflussungen, wie Regen, 45 
Sonne, Wind und Verschmutzungen widersteht 

Das Fluorcarbonharz wird in einem Bereich von 0,2 
bis 2,5 Gew.-o/o, bezogen auf das Stoffgewicht, aufge- 
bracht 

Eine zusatzliche Ausrustung von 0 bis 2,5 Gew.-% 50 
n-Hydroxymethylmelaminharz verbessert das Verhal- 
ten hinsichtlich Knitterbarkeit, Warme und Farbbestan- 
digkeit und in bedingter Weise auch die Schwerbrenn- 
barkeit 

Die Verarbeitung des Hydroxymethylmeiaininharzes 55 
laBt sich Unterstatzen durch Zugabe von 0 bis 15% 
Hamstoff. 

FQr besonders schwer brennbare Qualitaten wird der 
Stoff mit einer Ausrustung versehen, die bis zu 3,0% 
Phosphorsaureester aufweist ^ 

Die oben genannten Ausrfistungen kdnnen selbstver- 
standlich in einem einzigen AusrQstbad auf die Stoff- 
oberflache aufgebracht werden. 

Die auf vorstehend beschriebene Weise hergestellten 
Stoffe eignen sich insbesondere fur Markisenstoffe im 65 
AuBenbereich. 
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1. Verfahren zur Herstellung eines wetterechten 
aluminiumbedampften Stoffes filr den Einsatz im 
AuBenbereich, dadurch gekennzeichnet, daB man 
wenigstens em wetterechtes synthetisches Gam zu 
einem Stoff verwebt, den gewebten Stoff mit einem 
anionaktiven Waschmittel auBerst sauber aus- 
wascht und bis auf eine Rest feuchte von 1 % vor- 
trocknet und anschiieBend zur Entfernung der 
Restfeuchte trocknet, die Stoffoberflache mit Alu- 
minium bedampft, den bedampften Stoff mit einer 
Ausrustung versieht, die, bezogen auf das Stoffee- 
wicht 0,2 bis 2,5 Gew.^o/o Fluorcarbonharz aufweist 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff mit einer AusrQstung verse- 

™ /J"* 4 A d / i ^, beZOgen auf das St o f %ewicht, bis zur 
s,Q txew.-o/o Phosphorsaureester aufweist 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Stoff mit 
einer Ausrustung versehen wird, die, bezogen auf 
das Stoffgewicht, bis 2.5 Gew.-% N-Hydoxyme- 
thylmelaminharz aufweist 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff mit einer AusrQstung verse- 
hen wird, die, bezogen auf das Stoffgewicht, bis 
1,5 Gew.-% Harnstoff aufweist 

5. Verfahren nach einem der vorherigen AnsprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Stoff auf 
zweibaumigen Webmaschinen gewebt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Stoff im Va- 
kuum getrocknet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Stoff im Vakuum bedampft wird 

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als synthetisches 
Gam Acrylgarn verwendet wird 

9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtt- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als synthetisches 
Gam modifiziertes Polyestergarn verwendet wird. 

10. Markisenstoff fiir den AuBenbereich, hergestellt 
nach dem Verfahren gemaB einem der Anspruche 1 
bis 9. 



